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La pr6sente invention est relative a la 
fabrication cTun liant hydraulique pour con- 
structions au-dessus et au-dessou6 du sol, 
liant qui, en raison de sa haute resistance 
h initiate a la traction, convient particulifere- 
ment pour retablissement de constructions 
monolithes en mortier et en beton, pouvant 
etre soumises k des trepidations, telles en 
particulier que des revetements de routes. 

1 o On sait que Ton pent fabriquer et am6- 
liorer les mortiers hydrauliques en ajoutant 
a des chaux ou des ciments, ou en broyant 
avec eux, des additions iatentes au point de 
vue hydraulique telles que le trass, les ma- 

1 5 tieres siliceuses, la poudre de verre, la terre 
de santorine, le laitier de haut fourneau, 
j argile cuite, etc. La fabrication et l'ani6- 
lioration des liants hydrauliques par les 
additions indiqu^es oi-dessus ne satisfont 

9 o pas k toutes les conditions. 

On sait, en outre, que les matieres d'addi- 
tions Iatentes au point de vue hydraulique 
ont toujours une teneur tres eievee en acide 
silicique (facteur hydraulique) qui les rend 

a 5 capables de transformer la chaux a£rienne 
en chaux hydraulique ou de rendre egale- 
ment hydraulique 1'hydrate de chaux qui 
dcvient libre lors de la prise du ciment et qui 
diminuo la resistance. La caracteristique de 

3 c la pr^sente invention consiste en ce que le 
produit residue! de la fabrication d'alumine 



et d'aluminium considere comme non utili- 
sable, tel que la natrolite rouge ou blanche, 
est utilise pour fabriquer un liant hydrau- 
lique d'un genre particulier. Comme utili- 35 
sation de ce produit, on peut envisager la 
fabrication de mortiers et de batons pour 
constructions au-dessus et au-dessous du sol 
Quoique la natrolite ait une teneur relative- 
ment faible en acide silicique (facteur hy- £ 0 ' 
draulique) on a. constate, par opposition aux 
schlamms rouges qui sont un produit resi- 
duel de la meme industrie, que du fait de la 
teneur eievee en autres matieres (oxyde 
d'aluminium et oxyde de fer) il so produit /i5 
une reaction extremement vivc entre les 
deux constituants : chaux et natrolite 
aqueuse, produite artificieliement. reaction 
qui repose sur le fait que la chaux contenue 
dans le silicate d'alumine alcalin aqueux 5o 
produit artificieliement (natrolite) conduit 
k une combinaison intime de la meme f agon 
que la chaux dans la substance a base de 
trass, a forte teneur en acide silicique. En 
outre, la teneur en soude semble influencer 55 
favorablement 1* operation de liaison et de 
prise car la poudre d'argile bruiee contenant 
du fer, qui a egalement une teneur eievee en 
oxydes d'aluminium et de fer (facteurs 
hydrauliques) ne poss&de pas de propriete 60 
latente au point de vue hydraulique. Grace 
a un melange intime avec le produit a base 
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de natrolite a util^ser confonneinent a I ? in- 
• ven'.ioii, on peut donner aux chaux ae- 
rieanes des proprietes hydrautiques excel- 
ientes et aux chaux hj-drauliques une resis- 
5 tance initiaie eiev£e et une resistance a la 
traction tout particuiierement elevee, ce qui 
n'etait pas possible jusqif ici. 

En outre de la resistance initiaie elevee 
du liant selon Invention, cette dernifcre a 
i o une propriety tout particuiierement impor- 
tante qui consiste en un rapport tres favo- 
rable des resistances a la traction et a la 
compression. Dans le cas des iiants habi- 
tuels, ce rapport est de 1 :10 jusqna 1 :20, 
io tandis quavec le nouveau liant qui peut 
etre obtenu en ajoutant de la natrolite par 
broyage, on obtient un rapport entre la 
resistance a la traction et la resistance 
a la compression qui atteint 1 : 4 jusqu'a 
20 l : 5 . . 

Ces rapports des valeurs de la resistance 
montrent a Fhomme du metier que des 
mortiers et des batons obtains de cette 
w f&qon presentent une tendance au retrait 
extraordinairement faible, ce qui, pour 
beaucoup duplications du niortier, par 
exemple la construction des routes, a et6 
cherche depuis longtemps. 

De meme, on voit d'apres ce rapport 
*>o extraordinairement favorable entre la trac- 
tion *t la compression, que ces mortiers font 
prise sous forme de gel, de sorte qu'ils res- 
tart insensibles aux trepidations ou autres 
perturbations pendant Top^ration de prise, 
J a tandis que les mortiers uniquement a la 
chaux et au ciment et le beton font prise de 



Apivs 3 jours : 
Compression. 
Traction .... 



Exemple lb. — Chaux de ciment de la 
5 firme «Burania » avec addition de natrolite. 
84 jiarties en poids de chaux de ciment 
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fa?on cristalline.. et de ce fait, se deteriorent 
sous Taction des trepidations qui les rendent 
ineiastiques et cassants. 

La composition de la natrolite donne la ho 
valcur moyenne de la substance s&che : 

Perte au feu, 10,0%; 

SiO 2 , 27,0%; 

Ti02 0,8%; 

Fe^ 3 , 10,0%; 

Al=03, 29,5%; 

CaO, 3,5%; 

Na 2 ©, 17,0%; 

SO*Xa* 2,5%. 

I/invention est d'ime importance econo- 
inique considerable du fait que 1'on peut 
f abriquer, en partant du residu natrolite de 
ia fabrication de Talumiue, un liant hydrau- 
iique bon inarehe, qui -donne aux mortiers 
et aux betons une resistance initiaie eievee, 55 
qui ne leur fait plus faire prise de fa^on cris- 
talline, mais en forme de gel, et qui leur 
donne un rapport extraordinairement favo- 
rable entre la resistance a la traction et la 
resistance a, la compression, de sorte qnil 6o 
n'y a plus tendance au retrait. 

Exemple 2. — De nombreux essais, 
qui ont ete feits par l f inventeur au labora- 

toire d'essais de matariaux de Neinried 
(Rhin) de Tlnstitut de recherches pour les 

materiaux de construction voicaniques. 

ont donne les resultats suivants : 

Exemple la. — De la chaux de ciment de 

la firme «Buxania» sans addition, atteignit 

les resistances suivantes : proportion de 

melange 1:3 avec du sable normal de 

Ferienwald. 
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+ 15 parties en poids de natrolite+ 1 partie 
en poids de gypse. Proportion de miiange 
1 : 3 avec du sable normal de Ferienwald. 



Apres 7 jours : 

ia4 kg/cm 7 ) m ^ 
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Liant hydraulique earacterise par le 
fait que Ton melange intimement de la 
natrolite, dechet considere jusqu'ici corame 
inutilisable, du residu de bau>ate de la fa- 
brication de I'alumine, avec des liants non 
hydrauliqnes ou hydrauliqnes tela que des 
chaux ou des ciments. 

Ce liant pent encore 6tre caracterise 
par lea points suivants, ensemble ou sepa- 
reruent : 

1 ° La natrolite est m£langee intimeinent 
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avec un melange de liants non hydrau- 
liques (chaux aerienne) et hydra uliques ; 

2° La natrolite est melangee intimeinent 1 0 
avec different** liants hydrauliques tels que 
de la chaux hydraulique et le eiment ; 

3° La faculte d'hydratation est aug- 
mentee par addition d'un cataiyseur tel 
que, par exempJe, le gypsc. 2 0 

Georg WIKLANh. 

I'jr prorura iuu : 
JlIUNHUN, Siho.vnut ef JllWl. 
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